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Abstract (Basic): OS 4721059 A 

Filler material is prepd. aa follows: (a) the H20-content of a 
plant fibre (I) slurry is adjusted until the slurry is shredable; (b) 
the fibre size of the slurry is reduced; {c} the physical props, of the 
slurry are adjusted to predetermined standards; (d) the slurry is 
agglomerated by growth agitation procedures into granules which mimic 
the appearance of naturally occurring clay; and (e) the granules are 
■dried to H20-content not more than 10%. 

Step (a) . Prefd. (I) include tree fibres, citrus pulp, sugar cane 
or beets, grain, potatoes, or esp. de-inked paper sludge (40-80% fibres 
by wt.), or prim, process paper sludge (75-99% fibres by wt.). H20 
adjustment is pref. by drying at 150 deg.F in a tray drier. Step (b> . 
Slurry is pref. shredded to fibre size 1-10 mm. Step (c) . Pref. the 
slurry is treated with a dye, a biocide, a fragrance, and a filler 
(kaolin, Ti02 or barytes) to increase the density. Step (d) . 
Agglomeration is e.g. in a pin mill or in a roller with added H20. 
Spherical granules are pref. flattened before step (e) . 

Prefd. filler granules have size 6-60 esp. 8-20 mesh. 
USE/ADVANTAGE - The filler is prepd. economically, and is 
dustless, and easy to dispose of, and is useful as a cat box filler. 
The prod, has excellent physical props, which may be accurately 
controlled, and resembles a clay-based filler. In an example, de-inked 
sludge was oven-dried at 250 deg.F (to 45% H20) , shredded, then treated 
with H20 (to 49%). The mixt. was granulated, dried at 250 deg.F (to 
2.21% H20), then treated with biocide (500 ppm) , fragrance 
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La presente invention concerns un produit de 
garnissagstou) de litiere pour bac a chat, ainsi que le 
procede pour preparer ce produit de garnissage. 

Le garnissage de litiere de bac a chat est un 

5 article menager que la tres grande majorite des posses- 
seurs de chats connaissent bien. On 1' utilise dans le 
bac a litiere pour chat, et cet article sert a absorber 
les excrements et a 'eliminer les odeurs. Les precedents 
garnissagee de bac a litiere etaient formfes de matieres 

10 absorbantes naturelles comma l'argile et la luzerne. 
D'autres raati&res qui ont et6 utilisees comma produits 
de garnissage de liti&re comprennent des copeaux ou mor- 
ceaux de bois, de la sciure, du sable, des eoques d'ara- 
ehide, de la balle de riz, de I'herbe compriiBSe, des 

15 fibres de (plantes a» graines et du papier ou du carton 
dechiquete. Ces matieres ont souleve des probleraes du 
fait d'un faible pouvoir absorbant et d'un manque de 
maitrise de l'odeur degagee. De meme, les particules 
pouvaient facileraent s'Schapper. Un tel produit a base 

20 de papier est decrit, par example, dans le brevet OS- 
A-4 263 873. 

Le produit de garnissage selon la presente inven- 
tion peut etre forme a partir de nombreux types de fibres 
vegetales. G6neralement, les fibres proviennent d'arbres, 

25 de betteraves'A sucre, de canne a sucre, de la pulpe 
d'agrumes, de pommes de terre, de plantes a graines 
(comroe de I'herbe, du riz, du mals, du ble, etc.} ou 
du coton. La matiere preferee derive d'une pate de bois 
ou bouillie primaire ou secondairs, de pulpe d'agrumes 

30 ou de canne a sucre. Plus particulierement, une telle 
matiere provient d'une pate de sulfate ou sulfite ou 
d'une pate a papier ou bouillie primaire. On ajoute des 
produits chimigues et/ou des matures minerales, avant 
le sechage, pour conferer a la matiere. premiere 1' aspect 

35 et les proprietes physiques generates d'un garnissage 
de litiere a base d'argile. Le procede permet de former 
un garnissage de litiere pour bac a chat, ayant un pou- 
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voir absorbent eleve, qui maitrisa ou doraine l'odeur 
dans le bac & chat et qui ressemble a un garnissage de 
litiere a base d'argile. De mSme, ce produit est virtuel- 
lement sans poussieres at il peut itre incinere pour 

5 s'en debarrasser rapidement. De plus, le procede de la 
presente invention permet de former un garnissage de 
litiere qui ressemble pratiquement a tous egards a un 
garnissage de litiere a base a'argile et qui permet un 
reglage precis de la taille des granules, de leur couleur, 

10 de leur dens it 6 et autree proprietes physiques. 

Done, la presente invention a notsmment pour 
objet de fournir j 

- une nouvelle matiere de garnissage de litiere, 
qui est destinee a un bae a litiere pour chat t 

15 - uq garnissage de litiere, pour bac a chat, 

qui est economigue a preparer, ne degage pas de pous- 
sieres et dont on peut facilement se dfibarrasser ; 

- un garnissage de litiere pour bac a chat, a 
base de papier et qui ressemble a un garnissage de litie- 

20 re a base d'argile ; 

- un garniBsage de litiere pour bac a chat, qui 
possfide d'excellehtes propriety -physiques j 

- un nouveau procede pour preparer un tel garnis- 
sage de litifire pour bac a' chat ; et 

25 - un procedd pour preparer un garnissage de 

litifere pour bac a chat, permettant un reglage precis 
des proprietes physiques de ce garnissage de litiere. 

D'autres objets et avantages de. 1' invention 
ressortiront de la lecture et de 1* etude de la descrip- 

30 tion qui va suivre. 

La description ci-apres du produit et du procfide 
prefers n'est pas destinee a Stre exhaustive ni a limi- 
ter l'invention a la seule forme precise ou aux seulea 
etapes enticement decrites. Elles sont choisies et 

35 decrites .pour escpliquer les principes de l'invention 
et son application ainsi que son utilisation pratique, 
pour permettre a l'homme du mfetier d'utiliser et d'appli- 
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(juer 1* invention. 

On peut mieux comprendre, en suivant les modes 
operatoires decrits ci-apres, le produit de garnissage 
da litiare propose par la prAsente invention. La matiere 

5 premiere utilise© est du dechet provenant de la fabrica r 
tion de papier, que l'on appelle couramment de la bouil- 
lie de (pate <M papier. On peut utiliser aussi d'autres 
bouilliea ou suspensions de fibres vegetales, comma. de 
la betterave a sucre, de la canne a sucre, de la pulpe 

10 d'agrumes, des graines at de la pomme de terre; on peut 
utiliser aussi des fibres de cereales. II existe trois 
types fondamentaux de.bouillies ou pates de (vieuxi) 
papiers, £ savoir un produit -de precede primaire, un 
produit desenere primaire et un produit desencre secon- 
■ 15 daire. Pour le garnissage de litiere pour bac 3 chat, 

la bouillie ou pSte preferee est la bouillie de precede 
primaire" ou la bouillie desencree primaire, mais, plus 
particuliereraent, il s'agit de la bouillie de procede 
primaire qui est le dechet provenant de la fabrication 

20 d'un papier a base de sulfate ou de sulfite ayant une 
teneur d 1 environ 75 % a 99 % en fibres et de 1 % a 25 % 
de charge (kaolin/baryta ou sulfate de baryum. bioxyde 
de titane, autres fibres vegetales, etc.}. La bouillie 
ou boue desencree constitue le dechet primaire provenant 

25 de la fabrication de papiers recycles, eomme du vieux 
papier journal ou des materiaux d'eroballage, et ce 
produit presente une teneur de 40 % a 80 % en des fibres 
et de 20 % a 60 % en de la charge. Essentiellement, on 
utilise le meme procede pour traiter les deux types de 

30 bouillie pour former un produit final. 

Sous sa forme brute, la bouillie de papier com- 
ports approximativement 90 * a 99 % d'eau. On analyse 
la bouillie ou suspension brute pour en determiner la 
composition et les pourcentages et types de bacteries, 

35 puis on en elimine l'eau par un procede admis (habituel- 
lement par compression ou centrifugationO jusqu'a ce 
que la suspension contienne environ 40 % a 50 % de 
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solides, une valeur de 45 % en solides etant preferee. 
Dans cette etape d' elimination de l'eau, on casse ou de- 
chiquette par n'importe quel precede elassique (par 
exemple a l'aide d'une machine a eliminer les amas ou 
pfitons, un broyeur de reduction de taille ou une dechi- 
queteuseO les fibres de la bouillie de papier pour obte- 
nir une longueur de fibres de 1 mm a 10 mm. L' equips - 
ment prefere est un broyeur Fitzpatrick, la longueur 
preffirfee pour les fibres etant de 1 mm a 4 mm* On peut 
ainsi- obtenir des petits morceaux. du type "fritons". 

La bouillie ou suspension subit ensui*e' un ajus- 
tement de gualitfi, qui implique generalement 1 'addition 
d'additifs, comme du* colorant, 'du bioxyde* de "titane ou 
de la baryte (sulfate de baryuml pour ajuster la couleur. 
ou un biocide pu destructeur de mucilages et dfip6ts pour 
maitriser la croissance des bactferies et des champignons, 
comme de 1'argile de type kaolin ou de la baryte (sulfate 
de baryum* pour augmenter la densite, et comme un parfum 
pour combattre les odeurs des excrements. 

Le biocide ou produit pour eropScher la formation 
de mucilages et de de P 6ts ou pour les detruire est gen6- 
ralement forme d'un au moins des produits suivants t 
des sels d'ammonium guatetnaire, des derives d'aldfehydes, 
des styrenes halogfines, des thiocyanates , des carbamates, 
des chlorures de produits azoiques' et des phenols modi- 
fies. On prefere les styrSnes halogenes et les thiocya- 
nates, et plus specialement un melange de bromonitro- 
styrene et da bisthiocyanate de methylene, comme "Slime- 
Trol" RX-41, vendu par Betz Paperchera. , Inc. 

,. Apr&s l'ajustement de la quality on soumet la 

bouillie ou suspension a' agglomeration ou granulation 
en appliquant n'importe quelle methode elassique comme 
1 'utilisation d'un pastilleur a tambour, d'un pastilleur 
a disques, d'un broyeur a barres ou gobilles," une extru- 

i deuse ou un granulateur, et l'on forme des pastilles 
spheriques ou. ce que l'on prfefere, on donne la forme 
da granules. Si l'on forme des pastilles spheriques. 
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on les aplatit a I'aide d'un dispositif classique de 
compactage. On seche ensuite le produit jusqu'a ce que 
la bouillie ou suspension contienne en poids 1 a 10 * 
d' humidite. On effectue 16 sechage dans n' imports quel 

5 secheur classique, conane un sScheur a lit fiuidise,. un 
turbos fecheur, un secheur a courroie ou un secbeur a 
plateaux a une tempSrature allant de 65,5 C C (150°F9 ou 
de 93'C (200°Ffl 3 399 e C (750'FO. Apres le sechage, on 
peut a j outer un supplement d'areine ou de couleur, et 

10 l'on emballe ensuite le produit que l'on vend corame 

garnissage pour litifere de bac a Chat ou comme produit 
semblable. Ce produit peut notamment presenter une cou- 
leur analogue a celle d'une argils . 

Les examples suivants aont prSsentes afin de per- 

15 mettre de mieux comprendre le procedfe et le produit de 
1' invention. 

Example 1 

On trouve que de la bouillie dfesencree provenant 
de Ft. Howard Paper Company, et contenant 35 a 40 % de 

20 solides, contient 45,3 * de fibres et 54,7 % de charge, 
les charges etant du bioxyde de titane et du kaolin. 
On a soumis la raatifire a une analyse effectuee par 
"Environmental Services Institute" pour en determiner 
la teneur en des metaux lourds et en des pesticides. 

25 On seche ensuite la bouillie dans un four a 121°C (250'Fg 
jusqu'a ce que la. bouillie contienne 55 % de solides et 
45 % d'humidite. On place ensuite cette bouillie, con- 
tenant 43 % d'eau et 55 % cte matieres solides, dans un 
roalaxeur Eirich a grande intensite pour provoquer la 

30 diminution des dimensions des particules ou pour' ef fec- 
tuer un dechiquetage. Apres le dechiquetage, on ajoute 
de l'eau, et l'on place en3uite la bouillie, qui pr6sente 
une teneur en humidite de 49 S, dans un pastilleur a 
tambour pour effectuer une formation de granules. On 

35 seche ensuite dans un four, a 121'C (250 9 FJ la bouillie 
mise en forme de granules, jusqu'a ce que la teneur 
finale en humidite soit d' environ 2,21 %. On tamisa 
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ensuite 2a matiere pour obtenir des particules de 3,36mm 
a 0,25 mm (entre les tenia n"6 et 60). On pulverise 
ensuite un biocide sur la matiere. a raison de 500. parties 
par million, pour maltriser les bacteries. On ajoute, 
a raison de 0,68 Xg/t, un parfuni d'herbe, provenant de 
Bell-Synfleur, pour maltriser l'odeur. On pulverise un 
colorant vert sur la matiere, pour obtenir un bon effet 
visuel^ On effectue ensuite des essais de determination 
des proprietes physiques de la matiere terrainee et l'on 
trouve les resultats suivants i 



N* de 


Ouverture 


% reteni 




tarais . 


demaille 


t - - 




(US).'.-- 








6 


3,36 


4,25 




15 . 8 


2,38 


15,44 


Masse -roltanique apparente',719,2 kg/m 3 


12 


1,68 


26,17 


Absorption de H 2 0{5BK 


20 


0,84 


48,23 


Absorption d'huile',36, 6 % 


30 


0,5? 


5,01 


Huraidit<5-.2,21K " 


40 


0,42 


0,83 




20 60 


0,25 


0,02 





rooins.de 0,25 — 

On voit sue la majorite des granules de la 
matiere terminee ont une longueur de 2,38. ram a 0,84 ram. 
Example 2 

Dn tr.ouve-qu'une bouillie a base de sulfite de prece- 
de, primaire, provenant de Great Northern Tissue Company, 
contient 27 % de solides et 73 « d'eau- On constate que 
cette bouillie contient 73,2 % de fibres et 26/8 % de 
charge de type kaolin. On envoie la matiere a "Environmental 
Services lnstitute"po«r analyse de determination de la 
teneur en des metaux lourds et en des pesticides. On 
soumet ensuite la bouillie, contenant 73S .d'.hu«iidit& f \-S una 
preaifece r.< diminution de dimension de ces particules 
a 1'aide d'un appareil Franklin Miller d'elimination 
des amas ou patons. On effectue ensuite, sur le produit 
a 68 % d'humiditfi, une seconde diminution de dimension 
des particules. en operant dans un broyeur Fitspatrdck 
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Fitzmill. On Sonne ensuite a la bouillie la forme de 
granules dans un pastilleur a disques Mars Mineral, en 
ajoutant 4 % de bentonite et/au d'eau et una solution 
a 50 % de lignasulfonate de calcium pour regler la masse 

5 voluinique apparente et "1 • absorption . On seche ensuite 
les granules, dans un secheur Carrier a lit fluidisfi, 
presentant trois aones de temperatures (260"C, soit 500'F; 
121°C, soit 250° F s 38*C, soit 100'F-},, jusqu'a une 
teneur en humidite de 5 % * 2 %. Le secheur ;joue egale- 

10 went le role d'un classificateur pneumatique, at donne 
un produit dont les particules se situent entre 3,36mm 
et 0,25 mm. On effectue ensuite des essais de verifica- 
tion des proprietes physiques de la bouillie, et l'on 
trouve les xesultats suivants : 



tends 
JS n" 


Ouverture 
de maille 


% retenu 




6 


3,36 


24,37 




8 


2,3B 


26,18 


Masse volumigue apparente initiale 
229,2 kg/m3 


12 


1,68 


22,01 


Masse voluraique apparente finale 
448,5 kg/m 3 


20 


0,84 


25.34 


Htmidite 5,78 % 


30 


0,59 


1,47 


Absorption d'eau 146 * 


40 


0.42 


0,33 


Absorption d'huile 118, 5% 


60 

noire 


0,25 . 
de 0,25 


0,20 
0,10 





Exemple 3 

On constate qu'une bouillie a base de sulfate 
de precede printaire, provenant de Boise Cascade Paper 
Company, contient 49 % de sol ides et 51 % d'eau. On cons- 

30 tate que la bouillie contient 56,6 % de fibres et 43,4 % 
de charges constitutes surtout par du bioxyde de titane 
et du kaolin. On envoie la mati^re a "fenvironmental 
Services Institute" pour effectuer une analyse de deter- 
mination da la teneur en des metaux lourds et en des 

35 pesticides. On conduit une diminution de dimension das 
particules, sur la bouillie a 51 * d'humidite, dans un 
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malaxeur-Eirich a grande intensite. on place ensuite 
la matiere Sans un pBStilleux a tambour, avec addition 

. d'eau a cette roatiere, qui contient alors 59, B % d'humi- 
dite, pour xorroer des granules. On ajoute, pendant^la 
formation des pastilles, un biocide ( "Slimetrol'' 

' RX41 provenant de Beta Paperchem. Inc.*. On seche ensuite 
la matiere dans un four a 121'C ijusgu'a ce que le niveau 
d'humidite soil d' environ 2 %. On ajoute ensuite, a rai- . 
son de 0,91 kg/t, des agents pour combattre 1'odeur. 
Ces agents pour corcbattre ou maitriser 1'odeur eont cons- 
tltues surtout par un parfura de roenthe. On examine ensuite 
las propriety physiques de la matiere. et 1'on cons- 
tate qu'elles sont les suivantas i 
N'-de ' Ouverture % retenu 
tamis de maille 



6 3,36 8,15 

8 2,38 20,57 Masse volumigue apparente 433,3 leg/in 3 

. 12 i # 68 • 29,80 absorption d'eau t 88,0 % 

20 o,84 38,41 Absorption d'huile t 47.03S 

30 o,59 2,70 Teneur en humiditfi s 1,81 % 

40 " 0,42 0.27 
60 0,25 . 0,04 

moins de 0,25 0,05 

On emfialle ensuite la garnissage de litiere et 
on le soumet a des essais dans un bac a litiere pour 
chat. Le garnissage montre des caracteristiques adequates 
de pouvoir absorbant et de maitrise de 1'odeur pendant 
la totalite des 14 jours de 1' etude. 

II va de soi que si l'on utilise d'autres produits 
du type bouillie, lis peuvent exigar des variations a sp- 
porter eu mode operatoire ci-dessus, par variation des 
parametres de concentration et/ou de temps impliques 
dans le traitement de la bouillie, selon les propriety 
physiques initiales de la bouillie. On pent aussi appli- 
quer des biocides au produit termiae. pour augmenter 
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la maitrise des bacteries, selon les resultats da 1' ana- 
lyse initiale de la bouillie servant de matiere premiere. 
De jnSme, on peut incorporer au garnissage pour litiere 
un pesticide tel gue du dichlorvoB pour combattre les 
5 mouches et autres parasites. 

On voit que l'invention permet d'utiliser, et 
" notamment de valoriser. des fibres vegetales naturelles 
ou deja traitees (papiers de recuperation} et de prepa- 
rer un'produit non argileux, mais ressemblant a de 
10 l'argile et ayant des proprietes reglees constantes- 

II va de soi que, sans sortir du cadre de l'in- 
vention, de nombreuses modifications peuvent Stre appor- 
tees au garnissage de litiere pour chat et a son precede 
de preparation, decrAts ei-dessus . 
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REVENDICATIOMS 

1. Procedfe pour preparer we matiere da garnis- 
sage, proc6de caraetfirise en' ce qu'il comprend lee Stapes 
consistant a preparer une certains quantite d'une suspen- 
sion de fibres vegetales i a ajusjnrr la teneur en humidite 
de cette suspension jusqu'A ce gue la suspension puisse 
passer dans une machine a dechitpleter { puis -on rfininue la 
dimension des fibres de ladite- suspension ; on ajuste 

les proprietes physiques de cette suspension pour les 
faire corresponds a des normes predetermines ; on 
soumet la suspension a agglomeration pour obtenir Ses 
granules j et l'on seche ces granules jusqu'a ce gu'ils 
ne contiennent pas plus de 10 * d'humidite. 

2. Precede selon la revindication 1, caracterise 
en ce que, aprfes 1 'agglomeration pour former dee granules 
et avant le sechage de ces granules, le precede comprend 
une etape consistant & aplatir ces granules. 

3. Precede selon la revendication 1, caracterise 
en ce que 1 'etape d'ajustage de la teneur en humidite 

de la suspension comprend le seehage.de cette suspension- 
a 65,5 'C dans un secheur a plateaux. 

4. Procfede selon la revendication 1, caracterise 
en ce que 1 'agglomeration pour former des granules com- 
prend l 'agglomeration realisfee dans un pastilleur a dis- 
ques. . 

5. Procfede selon la revendication 1, caracterisfe 
en. ce que 1 'agglomeration pour former des granules com- 
prend 1' agglomeration dans un secheur a rouleau ou un 
culbuteur, avec addition d'eau. 

6. ProcSde selon la revendication 1, caracterise 
en ce que 1'etape d'ajustement des proprietes physiques 
de la suspension comprend 1' addition d'un colorant pour 
ajuster la couleur de cette suspension. 

7. ProcSde selon la revendication 6, caracterise 
en ce que l'ajustement des proprietes physiques de la 
suspension comprend l'addition d'un biocide a la suspen- 
sion pour maitriser les b act era es et champignons. 
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8. Procede selon la revendication 7, caracterise 
en ce que 1'ajustement des proprietes physiques comprend 
1 'addition d'un parfum a ladite suspension. 

9. Procede selon lar revendication 1, caracterise 
5 en ce que la preparation de la suspension de fibres vege- 

tales comprend l'utilisation d'une boue ou bouillie de 
papier de procede primaire comportant 75 %a 99* en 
poids de fibres. 

10. Procede selon la revendication 1, caracterise 
10 en ce qu'il coraporte, apres le sechage des granules, 

l'eraballage de la matiere de garnissage. 

11. Proeede selon la revendication 1, caracterise 
en ce que la preparation d'une suspension de fibres vege- 
tales comprend l'utilisation d'une bouillie de papier 

. is desencre comportant. 40 % a 80 % en poids de fibres. 

12. Precede selon la revendication 1. caracterise 
en ce que l'etape de diminution de la dimension des 
fibres de la suspension comprend le passage de la suspen- 
sion dans une machine a dechiqueter pour obtenir une 

20 dimension de fibres, ou de frisons, de 1 ram a 10 mm. 

13. Proced6 selon la revendication 1, caracterise 
en ce que 1 'ajustement. des proprietes physiques de la ■ 
suspension comprend 1' addition d'une charge, choisie parmi 
du kaolin, du bioxyde de titane et de la "baryte" ou 

25 sulfate de baryum, pour augmenter la masse volumique-.de 
cette matiere de garnissage. 

14. Matiere de garnissage destinee a servir dans 
un bac a litlere pour chat, matiere de garnissage carac- 
terisee en ce gu'elle comprend de la fibre vegetale 

30 granulee et en ce qu'elle possede des proprietes 

d'absorption de l'eau et a une couleur analogue a eelle 
d'une argile. 

15. Matiere de garnissage selon la revendication 
14, caracterisee en ce que cette matiere de garnissage 

35 est formee par une matiere •choisie parmi des fibres 
d'arbre, de la pulpe d'agrumes, de la canne a sucre, 
de la betterave a sucre, des graines ou de la fibre de 
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cerfeale/de 2a porome de terra at da la bouillie da papier. 

16. Matiere de garnissage selon la revendication 
14, caracterisee en ce qu'elle comports un biocide, 
incorpore pour maitriser des bacteries et champignons 
5 se trouvant normalement dans une telle matiere de gar- 
nissage. 

\l. Matiere de garnissage selon la revendication 
14, caracterisee en ce que cotte matiere de garnissage 
comporte des granules ayant de 3,36 mm a 0,25 mm. 
10 18. Matiere de garnissage selon la revendication 

17, caracterisee en ce que la majeure partie des granules 
de cette matiere de garnissage ont une longueur se 
situant entre 2,38 mm et 0,B4 mm. 

19. Matiere de garnissage selon la revendication 
15 15, caracterisee en ce que cette matiere de garnissage 

• comporte un pesticide incorpore. 

20. Matiere de garnissage, caracterisee en ce 
qu'elle comprend das fibres veg^tales granulees traiteeB 
selon. la revindication 1. 



